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(54) Papier absorbant crepe et gaufre, cylindre de gaufrage et precede de gaufrage 



(57) L'invention concerne une feuille de papier du 
type comportant au mo ins un motif decoratif (1 4, 1 6) qui 
se detache visuellement du fond (12) de la feuille et qui 
est constitue d'une premiere serie de protuberances 
(22), de forme generate tronconique, qui sont formees 
en saillie sur une face (13) de la feuille et qui sont ali- 
gneesselon un dessin. 

Selon l'invention, la feuille (10) comporte une se- 



conde serie de protuberances, associee a la premiere 
serie (22), dont chacune est en forme generale de muret 
(24), qui sont formees en saillie sur ladite une face (13) 
de la feuille, dont la hauteur est inferieure a la hauteur 
des protuberances (22) de la premiere serie et dont cha- 
cune (24) relie entre elles deux protuberances adjacen- 
tes (22) de la premiere serie pour accentuer la percep- 
tion visuelle de I'entite decorative (14, 16). 
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Description 

[0001] L'invention concerne une feuille de papier, notamment une feuille de papier absorbant en ouate de cellulose 
crepee, comportant un motif de gaufrage. 
5 [0002] L'invention concerne en particulier une feuille de papier, constituee notamment d'au moins un pli de papier 
absorbant en ouate de cellulose crepee, destinee au domaine de I'essuyage dans un usage menager, domestique ou 
industriel, c'est-a-dire susceptible d'etre utilisee comme essuie-tout, chiffon etc. 

[0003] Dans le domaine des papiers a usage sanitaire ou domestique tels que le papier hygienique ou I'essuie-tout, 
il est connu de realiser des feuilles de papier composees de plusieurs plis de papier absorbant, par exemple en ouate 
10 de cellulose crepee de grammage compris entre 12 et 30 g/m 2 , munies de protuberances qui sont obtenues par gau- 
frage. 

[0004] En effet le gaufrage donne du bouffant a la feuille et il induit une amelioration de {'absorption des liquides, du 
toucher et de la douceur. On a cherche a augmenter davantage la capacite d'absorption en creant des feuilles multi- 
couches obtenues en associant au moins deux couches, aussi appelees plis, constitues chacun d'au moins une des- 
15 elites feuilles gaufrees. 

[0005] Deux modes de gaufrage et assemblage des plis sont couramment mis en oeuvre selon les caracteristiques 
desirees du produit final. 

[0006] Le premier est connu dans le domaine sous la designation "nested" ou a emboitement. II consiste d'abord a 
gaufrer chacun des plis separement de maniere a former en surface des protuberances gen6ralement sensiblement 

20 tronconiques ou en troncs de pyramide. Ensuite on depose de la colle sur le sommet des protuberances de I'un des 
plis, et on dispose les plis de facon que les faces presentant les protuberances viennent en vis a vis, les protuberances 
de I'un entre les protuberances de I'autre. On assemble enfin les plis de telle sorte que les protuberances ayant ete 
encollees viennent s'embolter entre les protuberances de I'autre pli. Ainsi les deux plis sont lies par des points de colle 
entre les sommets des protuberances d'un pli et des zones non gaufrees entre les protuberances de I'autre pli. On 

25 realise une structure dont les vides ainsi menages sont propres a assurer a la feuille une absorption amelioree. En 
outre, les faces exterieures ont un toucher lisse et moelleux en raison des zones en creux formees par le dos des 
protuberances. Cette technique est illustree par le brevet US-A-3. 867.225. 

[0007] Le second mode d'assemblage est connu dans le domaine sous la designation pointes/pointes. II se distingue 
du precedent par la disposition relative des deux plis. Ceux-ci, apres qu'ils ont ete gaufres separement, sont amenes 

30 run sur I'autre de facon a faire coincider les sommets des protuberances. Les plis sont lies entre eux par les sommets 
des protuberances, pointes contre pointes. Cette technique est illustree par le brevet US-A-3.41 4.459. 
[0008] Quand on considere les realisations pratiques de ces structures, qu'elles soient du type "nested" ou pointes/ 
pointes, les protuberances obtenues lors du gaufrage sont le plus souvent realisees de maniere a etre reparties selon 
un motif dans lequel les protuberances sont generalement alignees selon une ou plusieurs directions, de maniere 

35 uniforme. Un tel motif permet d'obtenir une feuille homogene quant a ses caracteristiques m§caniques mais ne permet 
d'obtenir qu'un faible impact esthdtique. 

[0009] La demanderesse a cree, dans le but notamment d'ameliorer I'aspect du produit, des motifs dans lesquels 
les protuberances sont disposees au moins en partie selon des courbes, des portions de courbes ou de droites - ou 
bien des combinaisons detelles portions de courbes et/ou de droites. En particulier certaines des dites portions sont, 
40 au moins partie! lement, paralleles entre elles. En particulier les protuberances forment des courbes fermees compre- 
nant des cercles ou des portions de cercles eventuellement concentriques. 

[001 0] L'invention a pour but de proposer un perfectionnement a une telle conception qui trouve notamment a s'ap- 
pliquer lorsqu'on souhaite obtenir un effet visuel renforce. 

[0011] Dans ce but, l'invention propose une feuille composed d'au moins un pli d'ouate de cellulose crepee, de 
45 grammage compris entre 1 2 et 30 g/m 2 , du type comportant un motif de gaufrage constitue d'une premiere serie de 
protuberances en forme generale de picots en saillie sur une face du pli et qui forment des alignements, caracterisee 
en ce que le pli comporte une seconde serie de protuberances, associee a la premiere se>ie, dont chacune est en 
forme generale de muret, qui sont en saillie sur ladite face du pli, dont la hauteur en relief est inferieure a la hauteur 
des protuberances de la premiere serie et dont chacune relie entre elles deux protuberances adjacentes selon les dits 
50 alignements de la premiere serie de maniere a accentuer la perception visuelle du motif. 
[0012] Selon d'autres caracteristiques de l'invention : 

le motif comporte au moins une premiere serie de protuberances qui sont alignees selon des figures en boucles 
fermees, et deux protuberances consecutives de cette premiere serie sont reliees entre elles par une protuberance 
55 en forme de muret appartenant a la seconde serie associee de protuberances, en particulier ces figures component 

au moins des portions de courbes ; 

le motif comporte plusieurs premieres et secondes series associees de protuberances pour constituer plusieurs 
figures en boucles fermees concentriques ; 
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la feuille comporte plusieurs motifs de gaufrage ; 

lorsque la feuille est une feuille multlcouches absorbante a au moins deux plis ou couches, au moins un pli est 
constitue d'un feuille selon l'invention ; 

chacun des plis externes est constitue d'une feuille selon ['invention ; 
5 - iesdites protuberances sont formees en saillie sur la face interne du pli externe ; 

la feuille multicouches comporte deux plis et les series assoctees de protuberances de Tun des deux plis sont 
imbriquees entre les series associees de protuberances de I'autre des deux plis. 

[0013] L'invention propose aussi un cylindre grave pour le gaufrage d'une feuille selon I'invention comprenant une 
10 premiere serie de picots de forme g6ne>ale tronconique et formant des alignements, caracterise en ce qu'il comprend 
une deuxieme serie de protuberances dont la hauteur des sommets est inferieure a celle des picots de la premiere 
serie et qui sont en forme de muret reliant deux picots successifs de la premiere serie, les protuberances de la deuxieme 
s6rie ayant notamment une epaisseur inferieure a celle des picots de la premiere serie. 

[001 4J L'invention propose enfin un precede de gaufrage d'une feuille au moyen d'un cylindre selon l'invention, ca- 
15 racterise en ce qu'il consiste a gaufrer les feuilles jusqu'a ce qu'elle viennent en appui sur le sommet desdites protu- 
berances en forme de muret. 

[0015] D'autres caracteristiques et avantages de l'invention apparaitront a la lecture de la description detaillee qui 
suit ainsi qu'a la consultation des dessins annexes dans lesquels : 

20 - la figure 1 illustre en vue de dessus un exemple de realisation d'une feuille de papier gaufre r^alisee conformement 
aux enseignements de l'invention, et plus particulierement une feuille de papier essuie-tout ; 
la figure 2 est une vue schematique en perspective illustrant la surface cylindrique convexe d'un cylindre de gau- 
frage d'une feuille selon la figure 1 ; 

la figure 3 est une vue a tres grande echelle du detail D3 de la figure 2 ; 
25 - les figures 4 a 6 sont des vues de detail en section de la feuille de la figure 1 , en section selon les lignes 4-4 a 6-6 
indiquees sur la figure 3 ; 

la figure 7 est un diagramme illustrant I'absorption en fonction de I'epaisseur de differentes conceptions de feuilles 
dont Tune est conforme aux enseignements de l'invention. 

30 [0016] On a represent^ a la figure 1 un exemple de realisation d'une feuille de papier gaufre, notamment une feuille 
de papier constituee d'un ou plusieurs plis de papier absorbant, en ouate de cellulose crepee, destinee a tout type de 
prodults d'hygiene ou de m6nage. L'ouate de cellulose, de grammage compris entre 12 et 30 g/m 2 , est de preference 
du type obtenu par pressage humide conventionnel, dit CWR 

[0017] Plus particulierement, la feuille de papier representee a la figure 1 est un pli externe d'une feuille de papier 

35 qui est par exemple destin6e a dtre incorporee dans un rouleau de papier essuie-tout. 

[0018] Ap res gaufrage, lefond 12 de la feuille 1 0 est ici, a tit re d'exemple, non gaufre etun motif const itued'eiements, 
repetes et intercaies en quinconces 14 et 16 est apparent et se detache du fond 12 de la feuille. 
[0019] Les elements de motif 14 et 16, de conception g6nerale connue, sont constitues de series de protuberances 
qui sont alignees selon des figures, en particulier en boucles ferm6es, par exemple en cercles ou en carres avec des 

40 cotes arrondis. Plusieurs boucles fermees sont amenagees concentriquement comme on peut le voir a la figure 1 . 
[0020] Selon une technique connue, les protuberances constituant les elements de motif sont obtenues par gaufrage 
de la feuille 1 0 au moyen d'un cylindre 18, illustre sch6matiquement aux figures 2 et 3 sur la face externe cylindrique 
convexe 20 duquel sont formees en relief des protuberances homologues de celles que Ton desire obtenir sur la feuille 
de papier gaufree. 

45 [0021] Selon une conception connue, chaque figure, notamment en boucle ferm6e, participant a la realisation du 
motif qui se detache visuellement du fond de la feuille, est constitu6e d'une premiere s6rie de protuberances 22 dont 
chacune est en forme g6n6rale d'un picot tronconique en saillie, c'est-a-dire que les protuberances ou picots de cette 
premiere serie sont en saillie au-dessus du fond 12 de la feuille 10. 

[0022] Pour la realisation d'une s6rie de protuberances 22 dans la feuille 10, le cylindre de gaufrage 1 8 comporte 
so sur sa face cylindrique convexe 20 une premiere s6rie homologue de picots tronconiques en relief 23. 

[0023] Conform6ment aux enseignements de l'invention, et afin d'accentuer la perception visuelle par I'utilisateur du 
motif decoratif realise au moyen des protuberances 22, la feuille comporte, pour chaque figure, une deuxieme s6rie 
associ6e de protuberances 24 dont chacune est en forme g6n6rale de muret. Chaque protuberance en forme de muret 
24 de la seconde serie est formee en relief en s'etendant en saillie au-dessus du fond 12 de la feuille 10 de la meme 
55 facon que les protuberances 22 de la premiere serie. 

[0024] Pour la realisation des protuberances en forme de muret 24, la face cylindrique externe convexe 20 du cylindre 
de gaufrage 18 comporte une seconde serie associee de protuberances en relief 25 en forme de muret homologues 
de celles que i'on souhaite obtenir. 
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[0025] Deux protuberances consecutives 22 de forme tronconique sont reliees entre elles par un muret 24. 
[0026] Comme on peut le voir notamment a la figure 4, la hauteur en relief H1 des protuberances 22 est superieure 
a la hauteur H2 des murets 24. 

[0027] A titre d'exemple, si Ton considere les hauteurs correspondantes des picots 23 et des murets 25 formes d'un 
5 relief sur le cylindre 18, destines au gaufrage d'une feuille de papier pour un usage en tant qu'essuie-tout, la hauteur 
des picots 23 est egale a 1 ,3 millimetre tandis que la hauteur des murets 25 est egale a 0,7 millimetre. Avec un cylindre 
ainsi defini, associe a un cylindre a revetement en caoutchouc approprie, on a gaufre un pli d'ouate de cellulose de 
22 g/m 2 et obtenu une epaisseur moyenne H1 de I'ordre de 0,8 millimetre. 

[0028] Grace a la presence de deux series associees de protuberances 22 et 24, la perception par Putilisateur du 
10 motif decoratif forme en relief dans la feuille 1 0 est accentuee par rapport a Petat de la technique. 

[0029] La hauteur des murets sur le cylindre de gaufrage est au plus egale a la hauteur des picots de la premiere 
s6rie, c'est-a-dire 1 ,3 millimetre dans I'exemple present. De preference et afin d'obtenir un effet de renforcement de 
la vis ibi lite du motif, la difference de hauteurs est choisie de facon que le caoutchouc puisse venir au contact de la 
surface sup6rieure du muret au moment du gaufrage et ainsi conformer la feuille au muret au moins partiellement. 
15 [0030] Les picots sont en general de forme tronconique a section circulaire, ovale, polygonale ou autre, et de pre- 
ference a forte de pente, entre 60 et 70°. L'epaisseur des murets est inferieure a celle des picots, de preferences leur 
pente est la meme que celle de ces derniers. 
[0031] L'invention n'est pas limitee au cas d'une feuille a pli unique. 

[0032] Elle trouve aussi a s'appliquer dans le cas d'une feuille multicouches comportant par exemple deux plis ou 

20 couches realisees conformement aux enseignements de l'invention. 

[0033] Dans ce cas, les protuberances 22 et 24 s'etendent de preference en saillie sur la face interne de chacun 
des deux plis de la feuille multicouches, selon une conception connue, de maniere a en augmenter l'epaisseur, ainsi 
que pour permettre Paccrochage des deux plis par les extremites libres des picots 22, les deux plis etant alors assem- 
bles par exemple selon la conception dite "nested" telle que mentionnee plus haut. 

25 [0034] La conception selon l'invention permet avantageusement de realiser de nombreuses varietes de motifs. 

[0035] On a proc6d6 a des essais de fagon a verifier que les performances d'un produit realise conformement a 
l'invention n'eteient pas alter6es. En effet, tout gaufrage supplSmentaire induit a priori une reduction par exemple de 
la resistance ou bien peut entramer une chute de la capacity d'absorption. 

[0036] Un premier produit A est un papier a deux plis associes en "nested" de Part anterieur. II s'agit d'un produit 
30 conforme a I'essuie-tout commercialise par la Demanderesse en France sous la marque deposee "OKAY". Le motif 
est constitue de cercles concentriques et disposes en quinconce comme celui represents sur les figures mais sans 
les murets selon ('invention. 

[0037] Le deuxieme produit B a ete realise avec deux plis de la meme ouate de cellulose que precedemment mais 
gaufree selon l'invention avec le motif represents sur les figures. 
35 [0038] Le troisieme produit C a aussi ete realise avec deux plis mais avec un gaufrage constitue de protuberances 
a surface au sommet continue en forme de cercle. Le motif est ainsi constitue de cercles continus. 
[0039] On a utilise un caoutchouc approprie avec differentes pressions de gaufrage mesun§es par la largeur I'em- 
preinte E, soit respectivement 16, 20, 22 et 24 mm. Les resultats sont reportes dans le tableau ci-dessous : 



40 





Epaisseur 
mm 


Resistance seche 
N/m/2plis 
MD:CD 


Resistance humide 
N/m/2plis 
CD 


Absorption 
Afnor cm3/g 


2 plis non gaufres (44g/m 2 ) 


0,19 


816:620 


146 


4,6 


A-E16 


0,61 


727 : 477 


113 


6,7 


A-E20 


0,80 


653 : 368 


92 


8,1 


A-E22 


0,83 


632 : 348 


87 


8,4 


A-E24 


1,95 


534 : 297 


76 


9 


B - E16 


0,55 


776 : 495 


116 


6,2 


B - E20 


0,76 


623 : 346 


83 


8,0 


B-E22 


0,77 


643 :340 


81 


8,2 


B-E24 


0,90 


539 : 276 


68 


9,0 


C-E16 


0,49 


842 : 575 


126 


5,6 
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(suite) 





Epaisseur 
mm 


Resistance seche 
N/m/2plis 
MD:CD 


Resistance humide 
N/m/2plis 
CD 


Absorption 
Af nor cm3/g 


C- E20 


0,72 


695 : 340 


83 


7 


C- E22 


0,77 


647 : 267 


68 


7,6 


C- E24 


0,87 


591 : 250 


62 


7,9 



[0040] On a trace a partir de ces donnees, sur ia figure 7, les courbes representatives de I'absorption en fonction 
de I'epaisseur pour les trois produits A B et C. II apparatt que le produit B conforme a I'invention n'a rien perdu en 
absorption, malgre le gaufrage supplemental, contrairement a un produit C. 

[0041] On observe le meme ph^nomene en ce qui concerne la resistance humide mesuree en fonction de la variation 
d'epaisseur, c'est-a-dire de la pression de gaufrage. On ne constate aucune perte significative en caracteristique avec 
le produit de I'invention. 

[0042] Ainsi I'invention permet de realiser des produits presentant une definition amelioree du motif decoratif sans 
perte significative de ses proprietes caracteristiques. 

[0043] L'invention permet egalement, par rapport a la solution anterieure sans muret, d'augmenter le nombre de 
picots sur le cylindre grave tout en conservant la distance entre les deux picots successifs, ce qui ameliore mieux la 
visibility du motif. 
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Revendicatlons 



1. Feuille gaufree (10) composee d'au moins un pli d'ouate de cellulose crepee de grammage compris entre 12 et 
30 g/m 2 du type comportant un motif de gaufrage (14, 16) constitue d'une premiere serie de protuberances (22) 
de forme geneYale tronconique en saillie sur une face (13) du pli et qui forment des alignements, caracterisee en 

30 ce que le pli comporte une seconde serie de protuberances (24), associee a la premiere serie, dont chacune (24) 

est en forme generale de muret, qui sont en saillie sur ladite face (13) du pli, dont la hauteur (H2) en relief est 
inferieure a la hauteur (H1 ) des protuberances (22) de la premiere serie et dont chacune (24) relie entre elles deux 
protuberances (22) adjacentes selon les dits alignements de la premiere serie de maniere a accentuer la perception 
visuelle du motif (14, 16). 

35 

2. Feuille de papier selon la revendication 1 , caracterisee en ce que le motif de gaufrage comporte au moins une 
premiere serie de protuberances (22) qui sont alignees selon des figures en boucles fermees (14, 16), et en ce 
que deux protuberances consecutives (22) de cette premiere serie sont reliees entre elles par une protuberance 
(24) en forme de muret appartenant a la seconde serie associee de protuberances. 

Feuille de papier selon la revendication 2, caracterisee en ce les figures comportent au moins une portion de 
courbe. 

4. Feuille de papier selon la revendication 2 ou 3, caracterisee en ce que le motif de gaufrage (14, 16) comporte 
45 plusieurs premieres et secondes series associees de protuberances (22, 24) pour constituer plusieurs figures en 

boucles fermees concentriques. 

5. Feuille multicouches absorbante a au moins deux plis d'ouate de cellulose, caracteris6e en ce qu'au moins une 
couche exteme est constitute d'une feuille (1 0) selon I'une quelconque des revendications precedentes. 
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50 



55 



6. Feuille multicouches selon la revendication 5, caracterisee en ce que chacun des plis externes est constitue d'une 
feuille selon I'une quelconque des revendications 1 a 4. 

7. Feuille multicouches selon I'une des revendications 5 ou 6, caracterisee en ce que lesdites protuberances sont 
formees en saillie sur la face interne de la couche externe. 

8. Feuille multicouches selon la revendication 6 prise en combinaison avec la revendication 5, caracterisee en ce 
qu'elle ne comporte que deux couches et en ce que les series associees de protuberances de I'une des deux 
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couches sont imbriquSes entre les series associees de protuberances de I'autre des deux couches. 

9. Cylindre grave pour le gaufrage d'une feuille selon I'une des revendications comprenant une premiere serie de 
picots (23) de forme generate tronconique et formant des alignements, caracterisd en ce qu'il comprend une 
deuxieme serie de protuberances (25) dont la hauteur des sommets est inferieure a celle des picots de la 1 ere 
s6rie et qui sont en forme de muret reliant deux picots successifs de la premiere s6rie. 

10. Cylindre selon la revendication 9, caracterisd en ce que les protuberances (25) de la deuxieme serie ont une 
epaisseur inferieure a celle des picots de la premiere serie. 

11. Precede de gaufrage d'une feuille au moyen d ! un cylindre selon la revendication 9 ou 10, caracteris§ en ce qu'il 
consiste a gaufrer les feuilles jusqu'a ce qu'elle viennent en appui sur le sommet desdites protuberances en forme 
de muret. 
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ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 

RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO. EP 99 40 2896 



La preseme annexe indique las membres de (a lamiile de brevets relators aux documents brevets citeB dans le rapport de 
recherche europee nne vise ci-dessus. 

Lescfits members sent contenus au fichisr informatique de I'Office europeen des brevets a la date du 

Les rensetgnements tourrts sorrt donnes a titre indicatif et n'engagent pas la responsabiitede I'Office europeen des brevets. 

14-04-2000 



Document brevet cite 
au rapport de recherche 


Date de 
publication 


Membre(s) de la 
famiDe de brevetys) 


Datede 
publication 


US 3867225 A 


18-02-1975 


AUCUN 




US 3414459 A 


03-12-1968 


AUCUN 







s 
I 

2 

(U 



Pour tout renseignement conoernant cette annexe : voir Journal Offlciel de I'Office europeen des brevets, No.12/82 
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